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@ Absorptionsmittel fur Ol Oder olartige Stoffe 

Ein Olabsorptionsmittel besteht aus in Aceton geloster 
Acetylzellulose. Das Absorptionsmittel ist insbesondere zur 
Entfernung von auf Wasser schwimmendem Erdol sowie zur 
Verhinderung des Eindringens von Erdol in den Sand von 
Kustenstranden geeignet. 
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Absorptionsmittel fur Ol oder olartige Stoffe 



Patentanspriiche 



1 . } Absorptionsmittel fur 01 oder olartige Stoffe, insbe- 
^ sondere Erdol, dadurch gekennzeichnet , daB es geloste 

Acetylzellulose enthalt. 

2. Absorptionsmittel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net ; daB das Losungsmittel , in dem die Acetylzellulose 
gelost ist, Aceton ist. 

3. Absorptionsmittel nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Konzentration der Acetylzellulose 
zwischen einer gesattigten Losung und mindestens 50 g 
Acetylzellulose je Liter Losungsmittel liegt. 

4. Absorptionsmittel nach einem der Anspriiche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB in der Acetylzellulose- 
Losung je Liter 5 bis 200 g Natr iumbicarbonat und/ 

oder 0,01 bis 1 g PhthalsaurediSthy lester enthalten sind. 
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5. Vorwendung dcs Absorpt ionsmi ttels nach einem der An- 
upriiche 1 bi3 4, zur Entfernung von auf Wasser schwim- 
mendom Ol, olartigen S toff en bzw. Erdol. 

6. Vorwendung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, 
daB die geloste Acetylzellulose in einem porosen Ma- 
terial vorliegt. 

7. Verwcndung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichne t , daB 
das porose Material ein Kunststof f -Schaumstof f ist. 

8. Verwendung nach Anspruch 7, dadurch gekennzc ichnct , 
daB der Kunststof f -Schaumstof f ein Polyester-Schaum- 
stoff ist. 

9. Verwendung des Absorpt ionsmi ttels nach einem der An- 
spruche 1 bis 3 zur Verhiitung des Eindringens von 51, 
olartigen Stoffen bzw. Erdol in das Erdreich oder 
Sand, insbesondere von Klisten, sowie zur Entfernung 
von in das Erdreich oder Sand eingedrungenem 01, 
olartigen Stoffen bzw, Erdol. 
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Die Erfindung bezieht sich auf cin Absorptionsmittel fiir 
01 oder olartige Stoffe, insbesondere Erdol. 

Durch die Verschmu tzung der Meeresober f lache und der 
-kusten durch abgelassenes Schwerol sowic das in Industrie- 
abwassern und dergleichen enthaltene Abfallol werden Johi; 
fiir Jahr immer groBere naturliche Lebensraume zerstdrt. Die 
Abscheidung bzw. das Sammeln dieser Ole stcllt daher ein lo- 
benswichtiges Problem dar. 

Es sind daher schon zahlreiche Vorschlage gemacht worden, 
um 01, insbesondere Erdol von der Wasseroberf lache zu ent- 
f ernen . 

Beispielsweise ist es aus der DE-AS 19 44 636 und der 
DE-AS 23 21 148 bekannt, als Olabsorptionsmi ttcl bestimmte 
Kunststof f-Schaums tof f e zu verwenden . 

Nach der DE-AS 16 34 014 werden z. B. Feststof f teilchen 
durch Bildung eines Carbonsaureamids auf Hirer Oberf lache 
hydrophobiert , damit sie das 01 absorbieren. 

Den bekannten Absorptionsmi tteln haftet jedoch der Nach- 
teil an, daB sie trotz ihrer relativ hohen Kosten in ihrer 
Wirksamkeit zu wiinschen ubrig lassen. Auch kann mit diosem 
Absorptionsmittel in das Erdreich, beispielsweise in den 
Sand von Kusten, eindringendes Erdol nicht entfernt werden. 

Der Erfindung, wie sie in den Anspruchen gekennzeichnet ist, 
liegt die Aufgabe zugrunde, ein kostengunst iges Absorptions- 
mittel anzugeben, das auf Wasser schwimmendes oder in Erd- 
reich eingedrungenes 01 rasch und wirksam entfernt bzw. ein 
Eindringen von 01 in Erdreich verhindert. 



Die Acetonraengc ist dabei zweckmaB igerweise so bemessen, 
daB sie zum Losen der Acety lzellulose gerade ausreicht. 
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C lei chess g.i It bin:-* icht; lich des Kunststof f-Schaumstof f s. 

l)e r Kun ststof f-Schnums tof f hat dabei mchrere Funktionen 
zii erfullen. Einerseits stellt er den Trager fur die 
Acety lze llu loselosung dar . Zum anderen sorgt er fur e ine 
1 an g same, kontrollierte Abgabe der Ace tylzelluloselosung 
an Jen zu beseitigendem Olfilm, SchlieBlich wird durch 
den Schaumstof f die Schwimmf ahigkeit des er f indungsgema- 
Ben Absorptionsmi ttels erhoht. 

Dei " Acetylzellulosc" handelt es sich bekanntlich um ein 
particll hydrolisiertes Ze llu lose- triace tat mit zwei bis 
zweioinhalb Acetylgruppen je Glucoseeinhei t der Ze llu lose . 

Die n achstehenden Beispiele dienen der weiteren Er lauterung 
der Erf i ndung. 

B oispiel 1 

Dieses Beispiel soil die Verwendung des erf indungsgemaBen 
Absorpt ionsmittols zur Entfernunq von auf Wasser schwimmeiv 
dem 01 verdeut lichen. 



20 g Acety Izellu lose wurden in 200 ml Aceton gelost. Weitor- 
hin wurde aus 10 ml Heizol auf 50 ml Wasser ein Olfilm ge- 
bildet. 

Beirn GieBen der acetonischen Acetylzelluloselosung auf 
den Olfilm fallt die Acety Izellulose aus und es bildet 
sich ein gal lertartiger Film, der das 01 gierig auf saugt . 

Unter Umstanden sinkt der Gallertfilm zu Boden. Falls 
dies nicht erwUnscht 1st, wird die. acetoni sche Acetyl- 
;r.el ] uloselOL;u ng au f o inen g robpori gen Polyes t er-Schaum- 
stoff gegossen, und zwar wurden 10 ml der Losung.aus 200 ml 
Aceton und 20 g Zellulose von 2 g Polyester-Schaumstof f auf- 
gesaugt . 
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Es wurde eine ca. 90%ige Absorption des 01s festgestel It . 
Die restlichen ca. 10 % des 01s konnen durch einen un- 
praparierten Polyester-Schaumstof f aufgesaugt werden, 
wodurch eine fast vollstandige Absorption des 01s erzielt 
wird. Das aborbierte 0.1 kann gegebenenf alls zur Wiedervcr- 
wendung aus dem Schaumstoff herausgepreBt werden. 

Das erfindungsgemaBe Absorptionsmittel hat sich sowohl 
bei SUB- wie bei Salzwasser als geeignet erwiesen. 



Beispiel 2 

Es wurde wie im Beispiel 1 vorgegangen, jedoch wurden 
der Acetylzellulose-Losung noch 7,5 g Natriumbicarbonat 
(Natriumhydrogencarbonat) gelost und ca. 10 Tropfen 
Phthalsaurediathylester zugesetzt . 

Es wurde ein Olmenge durch diese Losung absorbiert, die mehr 
als doppelt so groB war wie im Beispiel 1 

Beispie l _3 

Dieses Beispiel soil die Verhinderung des Eindringens von 
Erdol in Sand verdeutlichen. 

In ein Becherglas mit einera Durchmesser von etwa 10 cm 
wurden etwa 300 g gesiebter Putzsand gegeben. Es wurde 
eine LSsung von 20 g Acetylzellulose und 200 ml Aceton 
hergestellt und 50 ml dieser Losung wurden auf den Sand 
gegossen, wobei die Losung bis zu einer Tiefe von etwa 
1 cm in den Sand eindrang. 

Alsdann wurden auf den an seiner Oberflache so mit Acetyl- 
zellulose impragnierten Sand 30 ml Heizol gegossen. Das 
Heizol wurde praktisch vollstandicj von der „,lt Acetylzel- 
lulose impragnierten Schicht an der Sandoberf lache absor- 
biert und drang nicht in den untcr dieser Schicht liegen- 
den Sand ein. 
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Wciterhin wurdcn ca. 300 ml Wasser uber das Gauze gegossen. 
Auch nach nonate langem Stehen blieb das 01 fest in der mit 
Acetylzollulose impragni erten Sandschicht absorbiert und 
kann durch Abtragen dieser Oberf lachenschicht entfernt werden. 

Es 1st ersichtlich, dafi sich mit dem erf indungsgemaBen Absorp- 
tionsmittel z . B . an Kustenstranden das Eindringen von durch 
dltanker-Unfalle Oder Of f-Shore-Bohrungen f reigesetztes Erd- 
ol m den Sand bzw. das Erdreich verhindern laBt, wenn der 
Sand bzw. das Erdreich an seiner Oberflache mit den, Absorp- 
tionsmittel behandelt wird, bevor oder nachdem das Erdol 
den Strand erreicht hat. Etwaige Ollachen am Strand konnen 

Z ' B ' mit einera mit dem erf indungsgemaBen Absorptions- 
■mittel getranktem Kunststof f-Schaumstof f entfernt werden 
In ahnlicher Weise kann das Einsickern von 01 in das Erd- 
roxch bei einem Olunfall an Land mit dem erf indungsgemaBen 
Absorptionsmittel verhindert werden. 
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